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Patentanspruch: 

Verfahren zum Faiben und Bedrucken von 
Fasermaterialien aus synthetischen Polyamiden, 
dadurch gekennzeichnei, daQ man Farb- 
stoffe der aUgemeinen Formel (1) 



O 




worin p fur eine Zahl von 1 bis 6 steht und W eine 
wasserloslichmachende Gruppc der Formel 

— SOjH, — OS0 3 H, — S — SO3H, 

— COOH, — O— PCKOHfe, — PO(OH>2 

Oder — PO(ORXOH) 

bedeutet, wobei R ein Alky] rest von 1 bis 4 
C-Atomen ist, verwendet 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Farben und Bedrucken von Fasermaterialien aus 
synthetischen Polyamiden unter Verwendung von 

10-Methoxy-benzoxanthen-3,4-dicarbonsaureimid- 
Farbstoffen der aUgemeinen Formel (1) 



O 




worin p fur eine ganze Zahl von 1 bis 6 steht und W als 
wasserldslichmachende Gruppe die Sulfogruppe, die 
Sulfatogruppe (-OSO3H), die Thiosulfatogruppe 
(-S-SO3H), die Carboxylgruppe, die Phosphatogrup- 
pe ( - OPO3H2), die Phosphonsauregruppe ( - PCKOHfc) 
oder die Phosphonsaure-halbester-Gruppe der Formel 

- PO(OR)OH, 

in welcher R ein Alkylrest von 1 bis 5 C-Atomen, 
bevorzugt der Methyl- oder Alhylrest isu bedeutet. 

Es wurde namlich gefunden, daB die Farbstoffe der 
angegebenen Formel (1) sich in hervorragender Wcise 
zum Farben und Bedrucken von Textilmaterialien aus 
synthetischen Polyamiden. wie bspw. Polyamid-6, 
Poiyamid-6,6 und Polyamid-l l.eignen. 

Die mit ihneh erhaltenen Farbungen und Drucke 
zetchnen sich durch hohe Brillanz und sehr gute 
Gebrauchs- und Fabrikationsechtheiten. wie Licht-. 
Wasch-, Saure-, Wasser-, Reib-, BOgel-, Alkali- und 
SchweiQechtheit, aus. Daneben 1st der sehr gute Aufbau, 
die auOergewohnlich hohe Farbstarke und das sehr gute 
Ziehvermdgen dieser Farbstoffe der Formel (1) zu den 
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genanmen Fasermaterialien zu erwahnen, und sie 
farben Materialien aus texturierten Polyamidfasern, 
welche Verstreckungsunterschiede aufweisen, im aUge- 
meinen gleichmaBig an. 
5 Weiterhin Hefern die Farbstoffe der Formel (1) in 
Mischung mit geeigneten Blaumarken hochbrillante 
Grflnfarbungen mit einer fur solche Mischungen bisher 
nicht bekannten Licht- und NaBechtheiL 

Die Farbungen werden in an sich bekannter Weise 
10 unter Verwendung schwach alkalischer, neutraler oder 
saurer, vorzugsweise schwach saurer Farbeflotten und 
Druckpasten in einem pH-Bereich von 8 bis 1, 
vorzugsweise 7 bis 3, durchgefuhrL 

Die erfindungsgemaBe Herstellung von Farbungen 
15 nach dem Ausziehverfahren wird vorzugsweise so 
ausgefuhrt, daB bei niedrigen Temperaturen und in 
neutraler oder schwach alkalischer Flotte begonnen 
wird. Wahrend des Farbevorganges wird die Tempera- 
tur erhoht und der pH-Wert erniedrigt, indem 
20 organische und/oder anorganische Sauren. wie Essig- 
saure, Ameisensaure oder Schwefelsaure, und/oder 
saure Salze, wie beispielsweise Ammonsulfat zugesetzt 
werden, so daB das Aufziehen und Rxieren der 
Farbstoffe bei Temperaturen zwischen 0 und 130°C und 
25 pH- Werten von 4 bis 6 erfolgL Die Farbezeit liegt in der 
Regel bei 30 bis 90 Minuten, vorzugsweise bei etwa 60 
Minuten. Die Farbstoffe werden in Mengen von 0,1 bis 
3%, vorzugsweise von 0,2 bis 1%, bezogen auf das 
Gewicht des zu farbenden Materials, eingesetzt. 
jo Das Farben und Bedrucken mit Hilfe von Klotzflotten 
bzw. Druckpasten geschieht nach den ublichen und 
bekannten Verfahren. Die Druckpasten kdnnen nach 
den verschiedensten ublichen Verfahren, wie beispiels- 
weise nach dem Rouleauxdruck, Blockdruck. Filmdruck 
j5 oder durch Aufsprtihen, auf das Polyamidmaterial 
aufgebracht werden. Nach dem Drucken wird getrock- 
net. und die Farbstoffe werden durch eine Behandlung 
mit HeiBluft bei Temperaturen zwischen 150 bis 230° C, 
vorzugsweise zwischen 180 und 21 5° C wahrend «/2 bis 5 
40 Minuten oder durch eincn DampfprozeB mit uberhitz- 
tem, gespanntem Wasserdampf bei Temperaturen von 
120 bis 180°C auf der Faser fixiert. Ebenso kann eine 
Fixierung mit Sattdampf von 100 bis 103°C wahrend 10 
bis 30 Minulen vorgenommen werden. 
45 Bei Verwendung von Klotzflotten wird der Farbstoff 
auf dem behandelten Material, nach dem Klotzen und 
Abquetschen des geklotzten Materials, und ggf. 
Zwischentrocknen unter den gleichen Bedingungen. wie 
fur den Druck angegeben, fixiert. 
50 Zur Einstellung eines pH-Bereiches von 7 bis 3, 
werden den Klotzflotten und Druckpasten. die einen 
Farbstoff der Formel (1) enthalten, die oben erwahnten 
Sauren und/oder sauren Salze zugesetzt. Als Farberei- 
und Druckereihilfsmittel konnen die ublichen faseraffi- 
55 nen und farbstoffaffinen Hilfsmittel verwendet werden. 
Die erfindungsgemaB zum Farben und Bedrucken 
von synthetischen Polyamidfasermaterialien verwende- 
ten Farbstoffe der Formel (1) lassen sich durch 
Umsetzung von 10-Methoxybenzoxanthen-3,4-dicar- 
M) bonsaure(2)oderderen Anhydrid(3) 
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H 3 CO 




mil einem Amin der allgemeinen Formel (4) 
H 2 N— (CH,),,— W 



worin pund W die obengenannten Bedeutungen haben, 
unter Imidbildung herstellen. 

Die Schwefelsaure- und PhosphorsSureester-Farb- 
stoffe der allgemeinen Formel (1) lassen sich auBerdem 
herstellen, indem man das 10-Methoxybenzoxanthen- 
3,4-dicarbonsHureim id der allgemeinen Formel (5) 



H,CO 




N— (CH 2 ),— OH 



durch Behandlung mit beispielsweise Schwefelsaure 
oder Polyphosphorsaure in die entsprechenden Ester 
uberfuhrt. 

Die nachstehenden Beispiele dienen zur Erlauierung 
der Erfindung. Die in Teilen angegebenen Mengen sind 
Gewichtsteile. 

Beispiel 1 

In 3000 Teilen Wasser werden 2 Teile eines 
Egalisiermittels auf Basis von polyoxathyliertem Stea- 
rylamin und 0.5 Teile eines Egalisiermittels auf Basis 
eines tertiaren Kondensationsproduktes von Cyanurch- 
lorid mit Anilin-3-sulfonsaure,2Teile Ammonacetat und 
I Teil 60°/oiger Essigsaure gegeben. In diesem Bade 
werden 100 Teile einer Polyamid-6.6-Kettwirkware 20 
Minuten bei 30° C vorbehandelt Dann werden 0.5 Teile 
des in Wasser geldsten Farbstoffs der Formel 



H,CO 




N-CH 2 -CH 2 -S0 3 H 



in Form des Natriumsalzes zugesetzt. Das FSrbebad 
wird innerhalb von 60 bis 90 Minuten auf 98° C erhitzt 
und 60 Minuten bei dieser Temperatur gehalten. 
AnschlieBend wird wie Qblich gespQlt und getrocknet 

Die entstandene. grOnstichig gelbe Ffirbung zeichnet 
sich durch hohe Brillanz und sehr guten Gebrauchsecht- 
heiten aus, wobei insbesondere die Lichtechtheit, die 
SchweiBechtheit und die Waschechtheit hervorzuheben 
sind. 

Beispiel 2 

Ein Polyamid-6-Gewebe (Perlon) wird mit einer 
Klotzflotte, die pro Liter waBrige Ldsung 30 g des in 



Beispiel 1 angegebenen Farbstoffs, 45 g Polyathylengly- 
kolather mit einem mittleren Molgewicht von 400, 45 g 
Athylenglykol und 1 g 60%ige Essigsaure enthalt, bei 
(3) einer Badtemperatur von 50° C auf einem Farbefoulard 
5 geklotzt und auf 75% Flottenaufnahme abgequetscht 
Danach wird das Polyamidmateria! (bis auf eine 
Restfeuchte von 8 bis 10%) zwischengetrocknet und 
dann auf dem Spannrahmen 60 Sekunden bei 190°C 
durch HeiBluft thermofixiert. AnschlieBend wird wie 
to Qblich gewaschen und gespult Die entstandene, 
grunstichig gelbe FSrbung zeichnet sich durch hohe 
Brillanz und gute Gebrauchsechtheiten aus. 

Beispiel 3 

r, Ein Polyamid-6 t 6-Gewebe wird gemaB Beispiel 2 mit 
der Farbstoffldsung behandelt und nach dem Klotzen 2 
Minuten bei 120°C gedampft AnschlieBend wird wie 
ublich gewaschen und getrockneL 

Es wird eine hochbrillante, grunstichig gelbe Farbung 
2» mit sehr guten Gebrauchsechtheiten erhalten. 

Beispiel 4 

25 Teile des in Beispiel 1 angegebenen Farbsroffs 
werden mit 30 Teilen Dibutylglykol angeteigt. Dann 
(5) 2 r i werden unter Ruhren 250 Teile kochendes Wasser. 500 
Teile einer Verdickung auf Basis von Kristallgummi, 30 
Teile einer 33%igen, waBrigen Ldsung von Nitroben- 
zol-3-sulfonsaure, 20 Teile Ammonsulfat, 50 Teile 
Harnstoff und 95 Teile Wasser zugegeben. Nach dem 
m Aufdrucken auf. Po!yamid-6,6-Wirkware wird getrock- 
net und 20 Minuten bei 100°C gedampft. 

Die fixierten Drucke werden kalt gespult und wie 
ublich gewaschen. Man erhSIt hochbrillante. grunstichig 
gelbe Drucke mit sehr guten Gebrauchsechtheiten. 

r> Beispiel 5 

Das gemSB Beispiel 4 mit der Farbstoffpaste 
bedruckte Polyamid-6,6-Gewebe wird nach dem Auf- 
drucken getrocknet und dann zur Fixierung des 
4t> Farbstoffs 60 Sekunden bei 210-215°C mit HeiBluft 
behandelt AnschlieBend wird wie ublich gewaschen und 
getrocknet. 

Man erhalt hochbrillante, grOnstichig gelbe Drucke 
mil guten Gebrauchsechtheiten. 
45 Der im Beispiel I angegebene Farbstoff liefert in 
Mischungen mit geeigneten Blaumarken sowohl aus der 
Flotte als auch im Druck auf synthetischem Polyamid 
hochbrillame Griintone mit sehr guten Licht- und 
NaBechtheiten. 



Beispiel 6 



In einem aus 4000 Teilen Wasser, 2 Teilen 
Egalisiermittel auf Basis von polyoxathyliertem Stearyl- 
amin, 2 Teilen Egalisiermittel auf Basis eines tertiaren 
Kondensationsproduktes von Cyanurchlorid mit Anilin- 
3-sulfonsaure und 0,5 Teilen Farbstoff der Formel 



H 3 CO 




N-CH 2 -CH 2 -COOH 



in Form des Natriumsalzes bestehendes . Farbebad 
bringt man bei 40°C 100 Teile Polyamid-6-Ware ein. 
Man erhitzt die Farbeflotte im Verlaufe von 60 Minuten 
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uf Siedetemperatur und halt diese Temperatur 
ahrend 1 Stunde. AnschlieBend gibt man 2 Teile 
isessig zu und erhitzt noch 30 Minuten bei Siedetempe- 
itur. Sodann wird zunachst heiB, danach kalt gespult 
nd getrocknet. Man erhalt brillante, grunstichig gelbe 5 
arbungen mit guten Gebrauchsechtheiten. 

Be i s pi el e 7 Lis 11 

In analoger Weise. wie in den vorgenannten 
eispielen beschrieben, lassen sich Polyarnidfa«ennate- in 
alien mit den in der nachstehenden Tabelle beschriebe- 
en, der allgemeinen Formel (1) entsprechenden 
arbstoffen farben. Mit ihnen werden ebenfalls 
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farbstarke, hochbrillame Farbungen und Druck von 
grunstichig gelber Nuance mit guten Ucht- und 
NaBechtheiten erhalten. 



Bcispicl Formelglicd p Fornielglied W 



7 2 -S-SO3H 

8 3 -O-SO3H 

9 2 -PO(OH), 

10 2 -PO(OC 2 H 5 )OH 

11 3 -0-PO(OH) 3 



